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Obwohl jedes Abstandsteilchen in gewissen Fallen jeweils nur 
-it einer Kohletuchschicht verbunden sein kann, sollen die Abstands 
teilchen vorzugsweUe benachbarte Kohletuchschichten miteinander 
verbinden, so daB die Tuchschichten einander , halten . In dieser Wei- 
se vermeidet man die Notwendigkeit einer anderen Halterung, ob- 
wohl es m-aachmal zweckmaBig ist, eine Schicht aus anderen, Ma- 
terial wie z. B . perforiertem Baumwollgrobgewebe zwischen den Ak- 
tivkohletuchschichten einzufugen, urn die Biegefestigkeit zu steigern, 
Oder die auBeren Schichten damit zu belegen, urn die Abriebfestig- 
keit zu erhohen. In einzelnen Fallen kann es vorteilhaft sein, eine 
Oder mehrere Schichten eines ZU r Wirkung als Teilchenfilter i m Fil- 
terelement geeigneten Materials einzufugen. Ein aus Glasfasern her- 
gestelltes Papier ist fur diesen Zweck besonders geeignet. , 

. Zahlreiche Variationen der Form gebung sind bei Filterelementen 
gemaB der Erfindung m 5glich, da auch verschiedene unubliche Gestal- 
tungsformen ohne weiteres ausgeschnitten and Schichten aus Aktivkoh- 
letuch in Riffel- oder Faltanordnungen verbunden werden. konnen. So 
kann man beispielsweise flexible Filterelemente aufbauen, die nach 
einem entsprechenden Biegen genau zu den Unnrissen einer Atemge- 
sichtsmaske passen. 

Die GroBe der Abstandsteilchen hangt von der Art des jeweils 
hergestellten Filtered ents ab. Bei fur einen herk.mmlichen senk- 
rechten Gasstrom entworfenen Filterelementen ist die TeilchengroBe 
mcht kritisch, vorausgesetzt, daB sie die Gr5Be der Oberflachen- 
schwankungen des Tuches Ubersteigt und nicht so groB ist, daB sie 
erne ilbermaflige Blockierung des brauchbaren Filterquerschnitts ver- 
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ursacht. TeilchengroBen der GroBenordnung von 0,1 mm sind allge- 
m ein passend. In Parallelstromfiltern ist jedoch die TeilchengroBe 
kritischer, da sie den Abstand der einzelnen Kohletuchschichten be- 
stimmt. Die TeilchengroBe soli in diesem Fall normalerweise im Be- 
reich von 0,5 bis 1,0 mm liegen, obwohl auch kleinere oder groBere 
Teilchen in Abhangigkeit vom gewiinschten Abstand der Tuchschichten 
unter Berucksichtigung der Adsorptionseigenschaften des vom Filter 
aufzunehmenden Gases verwendet werden konnen. Die Abstandsteil- 
chen somen Ublicherweise die Midestflache des Kohletuchs bedecken, 
die zur angemessenen Haftung und Festigkeit ausreicht. Diese vari- 
iert je nach der Art des Filters. Venn man Teilchen aus thermopla- 
stischem Material von 0, i mm Durchmesser verwendet, soil ihre 
Menge allgemein in der GroBenordnung von 1 g/m liegen, obwohl 
W eite Schwankungsbreiten zwischen z. B. 0,1 and 10,0 g/m moglich 
sind. Es versteht sich, daB die Teilchen aus thermoplastischem Ma- 
terial normalerweise nicht zum Filtriereffekt des Filterelements bei- 
tragen. GemaB einer Weiterbildung der Erfindung konnen jedoch die 
Abstandsteilchen zusatzlich Aktivkohleteilchen aufweisen. Dies wird 
zweckmaBig erreicht, indem man zunachst eine Schicht aus thermo- 
plastischen Teilchen xnit dem Tuch z. B. unter Erhitzen verbindet und 
dann darauf eine Schicht von Aktivkohlekornchen aufspruht, worauf 
ein weiterer Erhitzungsvorgang fblgt, so daB die Aktivkohlekornchen 
an den thermoplastischen Teilchen fest haften. Die Aktivkohlek6rnchen 
tragen nicht nur zur Beibehaltung des erforderlichen Luftspalts bei, 
wie in der GB-Patentanmeldung Nr. 31475A2 vorgeschlagen wird, 
sondern erh5hen auch die Gesamtkapazitat und -wirksamkeit des Fil- 
ters. Das Aktivkohlematerial sollte normalerweise in einer Menge von 
100 g/m 2 der Tuchoberflache verwendet werden, wenn von Teilchen mil 
1,0 mm Durchmesser Gebrauch gemacht wird- 
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. Die Erfindung wird anhand zweier in der Zeichnung vefanschaulichter 
Ausfiihrungsbeispiele naher erlautert; darin zeigen: 

Fig. 1 in teilweise geschnittener Perspektivansicht ein Filterele- 
ment gemaB der Erfindung, und 

Fig. 2 schematisch in teilweise geschnittener Perspektivansicht 
ein Par allelstrom filter mit einem Filter element gemaB 
der Erfindung . 

In Fig. 1 umfaBt das Filterelement Aktivkohletuchschichten 1, 
die durch Folyathylenabstandsteilchen 2 getrennt sind, die an ihren 
an das Kohletuch angrenzenden Enden 3 in das Gewebe des Tuches 
eingebunden sind. Das erhaltene Filterelement kann entweder als 
Senkrechtstromfilter unter Einpassung in einen geeigneten Behalter, 
der eine Kantenabdichtung ergibt und die auBeren Tuchflachen frei- 
laBt, oder als Parallelstromfilter verwendet werden, indem man das 
Element mit Platten versieht, die die Oberfl&chen abdecken und die 
Kanten langs eines Paares gegeniiberliegender Kanten des Elements 
abdichten, so daB der Gasstrom zwischen den Tuchschichten ermog- 
licht wird. 

Ein Filterelement, wie es in Fig- 1 gezeigt ist, laBt sich durch 

Herstellen eines Stapels aus Aktivkohletuchschichten fertigen, wobei 

jede Schicht mit Polyathylenteilchen bespriiht wird, die eine Durch- 

schnittsteilchengroBe von 0,1 mm aufweisen, bevor jeweils eine zu- 

satzliche Schicht aus Aktivkohletuch hinzugefiigt wird- Nach Zugabe 

einer Endtuchschicht wird der gesamte Stapel auf etwa 130 °C erhitzt, 
2 

mit etwa 1 g/cm leicht gepreBt und abgekiihlt. 
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Fig- 2 zeigt eine in, wesentlichen der in Fig. 4 der schwebenden 
GB-Patentanmeldung 31475/72 gleiche Anordnung. Hier weist ein Par- 
allelstromfilter einen Stapel aus ringfSrmigen Aktivkohletuchschichten 
11 auf, die zwischen einer kreisformigen Metallplatte 13 und einer , 
ringf6rmigen Metallplatte 14 enthalten sind. Jede Aktivkohletuchschicht 
11 tragt Polyathylenteilchen 12 einer Durchschnittsabmessung von 
1 0 mm, die mit der Schicht an uber deren Oberflache verteilten 
Punkten verbunden sind. Hierbei brauchen jedoch die Polyathylenteil- 
chen jeweils nur mit einer Kohletuchschicht verbunden zu sein, urn 
lediglich als Abstandhalter zwischen den Schichten zu dienen, da das 
Filterelement bereits . durch eine (nicht dargestellte) geeignete auBere 
Klammervorrichtung zusammengehalten wird. 

Das in Fig. 2 dargestellte Filter kann ohne weiteres gefertigt 
werden, indem man Polyathylenteilchen 12 in einer Menge von etwa 
1 g/m 2 auf einzelne groBe Bahnen aus Aktivkohletuch aufspruht und 
auf 130 °C erhitzt. Die ringformigen Schichten 11 werden dann aus 
diesen groBen Bahnen ausgeschnitten und zu dem Stapel geschichtet. 
Die Polyathylenteilchen 12 wirken als Abstandsstucke, und es 1st kein 
weiteres Abstandshaltermaterial erforderlich, obwohl anderes Mate- 
rial wie z. B. Teilchenfilter material zwischen wenigstens einigen der 
Kohletuchschichten eingefugt werden kann. 

insbesondere kann man Aktivkohlekornchen auf das Kohletuch nach 
Auflage der Polyathylenteilchen aufbringen und damit durch Erhitzen ver- 
binden. Die Aktivkohleteilchen konnen dann zu dem gewiinschten Abstand 
der Kohletuchschichten beitragen und auBerdem die Adsorptionskapazitat 
des Filters steigern. 
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P a t e n t a n s p r il c h e 

/TVilterelement mit einer Mehrzahl von Schichten aus Aktiv- 
kohle^h, dadurch gekennzeichnet, daB die benachbarten 
Tuchschichten (l; 11) voneinander durch Abstandsteilchen (2; 12) 
aus thermoplastischem Material getrennt sind, die mit wenigstens 
einer der benachbarten Tuchschichten verbunden sind. 

2. Filterelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
die benachbarten Schichten (1; 11) durch die Abstandsteilchen (2; 12) 
untereinander verbunden sind. 

3. Filterelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Abstandsteilchen (2; 12) zusatzlich Aktivkohle aufweisen. 

,4. Filterelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB das thermopl astische Material der Abstandsteil- 
chen (2; 12) ein thermoplastisches Polymer isat ist. 

5. Filterelement nach Anspruch 4, dadur ch gekennzeichnet , daB 
das plastische Polymerisat aus der Gruppe Polyvinylchlorid , Poly- 
propylen und Polyathylen gewahlt ist. 

6. Filterelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Aktivkohletuchschichten (D im wesentlichen 
senkrecht zur beabsichtigten Gasdurchstromrichtung angeordnet sind. 
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lichen parallel zur beabsichtxgten Gasdurchs 
net sind. 
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